Production of antimicrobial plastic articles, especially catheters, involves 
pretreatment with colloidal metal, especially colloidal silver, before the final 
moulding process 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 

Applicant: 

Classification: 
- international: 



DE1 9936059 
2001-02-01 

GUGGENBICHLER J PETER (DE); HIRSCH ANDREAS 
(DE) 

GUGGENBICHLER J PETER (DE); HIRSCH ANDREAS 
(DE) 



C08K3/00; C08L75/04; C08K3/20; B29D23/00; 
A61M25/00 

- european: A61 L29/1 6; C08J3/205D; C08J7/06; C08K9/1 2; 

A61M25/00; C08K3/08; C08L75/04 

Application number: DE1 9991036059 19990730 
Priority number(s): DE1 9991 036059 1 9990730 



Also published as: 

Q US2003049295(A1) 



Abstract of DE1 9936059 

A process for the production of antimicrobial plastic products by shaping a pre-product, in which at least 
one component of the pre-product is treated with a metal colloid before the forming procedure. An 
Independent claim is also included for plastic products obtained by this process. 
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Beschreibung 

f 

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von antimikrobiellen metallhaltigen Kuns ts toffkorpern , insbesondere 
Gegenstande fur den medizinischen Bedarf. Diese Gegenstande werden insbesondere in Form von Kathetern verwendet 
5 Ein erheblicher Nachteil von Kunststoffgegenstanden fiir den medizinischen Bedarf, insbesondere von Kurz- und 
Langzeitkathetern besteht in der leichten Besiedelbarkeit der verwendeten Kunststoffe mit oft multi-resistenten Keimen, 
die auf der Oberflache des Kunststoffkorpers, bzw. auf der KatheterauBen- und -innenseite, einen Biofilm bilden. Eine 
prophylaktische Impragnierung der Oberflachen mit Antibiotika scheidet wegen der damit verbundenen hohen Selektion 
von resistenten Mikroorganismen aus. 

10 In den letzten Jahren wurden daher zahlreiche Versuche unternommen, die Kunststoffoberflachen mit Silberionen, die 
z. B. aus Silbemitrat, -acetat, -chlorid stammen, zu impragnieren. Silberionen besitzen von alien Schwermetallionen ein 
sehr breites antimikrobielles Spektrum und eine hohe Toxizitat gegeniiber Mikroorganismen durch z. B. die Bindung an 
die Zellwand iiber SH-Gruppen, Blockierung der Atmungskette, Unterbinden der Zellproliferation durch DNA-Bindung, 
aber eine geringe Toxizitat gegeniiber animalischen Zellen. Hierbei konnte jedoch in verschiedenen klinischen Studien 

15 keine ausreichende mikrobielle Wirksamkeit beobachtet werden. Zusatzlich fiihrt die atzende Wirkung bzw. die 
schlechte Wasserloslichkeit von Silbersalzen zu weiteren Problemen in der Anwendung. 

Bei Kontakt von Metalloberftachen wie z. B. Silber mit physiologischer NaCl-Losung werden in Abhangigkeit von 
der GroBe der Metalloberflache Metallionen (Silberionen) in Freiheit gesetzt. Die Beimischung von Metallpulver, z. B. 
von Silberpulver, zu einem Polymer, z. B. Polyurethan, fiihrt jedoch nicht zum Erfolg, da auf Grund der geringen Ober- 

20 flache relativ hohe Konzentrationen an Metallpulver erforderlich sind, was mechanische Probleme im Kunststofrmaterial 
verursacht Die fur eine antimikrobielle Wirksamkeit erforderliche kritische Oberflache ist daher durch Zumischen von 
Metallpulver nicht erreichbar. 

EP-A-0 711 113 offenbart eine neue Technologie, bei der metallisches Silber auf Polyurethanfolien aufgedampft und 
diese in zerkleinerter Form compoundiert werden. Dadurch konnte eine gleichmaBige Verteilung von Silberpartikeln im 

25 Polymermaterial erreicht und somit eine fur eine bakteriostatischen "Wirksamkeit ausreichend groBe Oberflache erzielt 
werden. Die antimikrobielle Wirksamkeit dieser Kunststoffkorper ist sowohl hinsichtlich Reduktion und Verhinderung 
von Adharenz, Biofilmbildung und Langzeitverhalten als auch Toxizitat und Vertraglichkeit sehr gut belegt. Die An- 
wendbarkeit vorstehender Kunststoffkorper wird jedoch durch einen zeitaufwendigen und kostenintensiven Herstel- 
lungsprozess, vor allem verursacht durch das Bedampfen mit Silber, limitiert. 

30 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist somit die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von antirnikro- 
biell wirksamen Kuhststoffkorpem, welche die vorstehenden Nachteile nicht aufweisen, d. h. einfach herstellbar sind 
und eine ausreichende Silberionenkonzentration an der Oberflache liefern. 

Gelost wird diese Aufgabe durch ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, daB vor dem Formen des Kunststoff- 
korpers mindestens ein Bestandteil des Vorprodukts des Forrnkorpers mit einem Silberkolloid behandelt wird. 

35 Als Ausgangs material fiir den Kunststoffkorper kommen viele polymere Verbindungen in Betracht, die im medizini- 
schen Bereich ublicherweise verwendet werden. Diese sind insbesondere Polyethylen, Polypropylen, vernetzte Polysilo- 
xane, Polyurethane, Polymere auf (Meth)acrylat-Basis, Cellulose und Cellulosederivate, Polycarbonate, ABS, Tetrafluo- 
rethylenpolymere und Polyethylenterephthalate, so wie die entsprechenden Copolymeren. Besonders bevorzugt sind Po- 
lyurethan, Polyethylen und Polypropylen sowie Polyethylen-Polypropylen-Copoiymere. Das eingesetzte Metall ist vor- 

40 zugsweise Silber, Kupfer, Gold, Zink oder Cer. Von diesen Metallen ist Silber besonders bevorzugt. 

Neben dem kolloidalen Metall wird bei der Herstellung der erfindungsgemaBen Kunststoffkorper ein oder mehrere Po- 
lymerwerkstoffe eingesetzt. Dem Gemisch aus kollidalem Metall und Kunststoff(en) konnen auch weitere Additive zu- 
gesetzt werden. Dies sind insbesondere anorganische Teilchen wie Bariumsulfat, Calciumsulfat, Strontiumsulfat, Titan- . 
oxid, Aluminiumoxid, Siliziumoxid, Zeolithe, Glimmer, Talk, Kaolin usw. Besonders bevorzugt ist dabei Bariumsulfat, 

45 das gleichzeitig als Rontgenkontrastmittel fiir besondere Anwendungsformen dienen kann. 

Vor dem Formen wird ein oder mehrere Polymerbestandteile mit der kolloidalen Metalllosung behandelt und/oder ein 
oder mehrere der anorganischen Additive. 

Nach dem Mischen der (teilweise) mit einem kolloidalen Metall behandelten Ausgangsstoffe wird das erhaltene Ge- 
misch weiterverarbeitet, um einen KunststofxTormling zu erhalten. Dies kann in Mischern, Knetem, Extrudern, Spritz- 

50 gieBmaschinen oder (HeiB)pressen geschehen. 

Die Metallkolloide mit denen die Kunststoffe oder anorganischen Teilchen behandelt werden, stellt man geeigneter- 
weise durch Reduktion von Metallsalzlosungen her Zur Stabilisierung des entstehenden Kolloids konnen Schutzstoffe 
wie Gelatine, Kieselsaure oder Starke eingesetzt werden. 

Im Falle des bevorzugten Metalls Silber wird z. B. ammoniakalische Silbernitratlosung in der Gelatine langsam mit ei- 

55 nem geeignetem Reduktionsmittel versetzt Als Reduktionsmittel konnen neben Aldehyden (z. B. Acetaldehyd) auch Al- 
dosen (z. B. Glucose), Chinone (z. B. Hydrochinon), anorganische komplexe Hydride (Natrium- oder Caliumboranat), 
reduzierende Stickstoffverbindungen (Hydrazin, Poiyethylenimin) sowie Ascorbinsaure verwendet werden Kunststoffe 
vorprodukte, wie z. B. Pellets, und/oder die anorganischen Teilchen, wie z. B. Bariumsulfat, werden dann mit dieser kol- 
loidalen Silberlosung behandelt, getrocknet und in die entsprechende Form gebracht. Das Aufbringen des Silberkolloids 

60 auf die Ausgangsstoffe und das anschlieBende TVocknen kann mehrmals wiederholt werden, so daB auf diesem Wege 
sehr hohe Silberkonzentrationen in das Kunststofrmaterial eingebracht werden konnen. Dies ist insbesondere bei der Sil- 
berbeschichtung von Bariumsulfat vorteilhaft, da so eine vorherige Beschichtung der Kunststoff-Pellets nicht zwingend 
erforderlich ist. 

Die Verwendung von z. B. Gelatine oder Starke als Kolloidstabilisator kann bei der Adsorpuon von Silber die anorga- 
65 nischen Teilchen unterbleiben, da die bei der Reduktion entstehenden mikrokristallinen Silberpartikel adsorbtiv an die 
Oberflache der anorganischen Teilchen gebunden werden und somit die Ausbiidung einer geschlossenen Silberschicht 
auf dem Feststoff verhindert wird. 

Durch Variation oder Weglassen der Kolloidstabilisatoren sowie der Reduktionsmittel kann die PartikelgroBe des Sil- 
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bers und damit die Mobilitat der entstehenden Silberionen in einem weiten Bereich gesteuert und dariiber hinaus durch 
die Verwendung von niedermolekularen Aldehyden als Reduktionsmittel, welche die Gelatine teilweise vernetzen, eine 
sehr gute Haftung auf dem Polymer erreicht werden. 

Im folgenden wird das erfindungsgemaBe Verfahren durch Beispiele veranschaulicht. 

5 

Beispiel 1 
Herstellung des Silberkolloids 

1,0 g Gelatine (DAB) werden bei 40°C in 100 ml aqua dest unter Riihren gelSst. Hierzu gibt man anschiieBend 1,0 g 10 
(5,88 mmol) AgNC>3 p. a. und versetzt die entstandene Losung mit 1,0 ml (14,71 mmol) 25%-igen NH 3 -Wasser. 

Zur Darstellung des Silberkolloids werden zu vorstehender Losung bei 40°C langsam iiber einen Zeitraum von 30 min 
258,7 mg (5,88 mmol, 330 pi) Acetaldehyd gelost in 50 ml aqua dest getropft. 

Beispiel 2 15 

Beschichtung von Polyurethan-Pellets 

10 min nach beendetem Zutropfen gemaB Beispiel 1 werden ca. 50 g Polyurethan-Pellets aus Tecothane 1T-1085A zu- 
gesetzt und zur Beschichtung mit kolloidalem Silber zunachst 2 h bei 40°C und anschiieBend 3 h bei RT kraftig geruhrt. 20 

Man trennt das Silberkolloid durch rasche Filtration iiber einen Faltenfilter geeigneter PorengroBe ab, wascht die Pel- 
lets noch einmal mit dem Filtrat nach und iiberfuhrt die noch feuchten Pellets in eine Abdampfschale. Nach dem Entfer- 
nen uberschussiger nicht am Polymer anhaftender Silberkolloidlosung wird 10 h bei 70°C getrocknet. 

Beispiel 3 25 

Adsorption von kollidalem Silber an Bariumsulfat 

Man setzt der im Beispiel beschriebenen waBrigen ammoniakalischen Losung aus Silbernitrat und Gelatine 50 g 
BaSC>4 zu, und versetzt diese Suspension analog Beispiel 1 langsam mit einer waBrigen Losung des Reduktionsmittels 30 
bei 40°C Somit wird das sich bildende Silberkolloid direkt an das als Rontgenkontrastmittel wirkende BaS04 adsorbiert. 
Die Suspension wird anschiieBend durch Eindampfen bei 75°C vom Wasser befreit und kann als wasserfreier Feststoff in 
homogener und gut compoundierbarer Form erhalten werden. 

Beispiel 4 35 

Alternative Adsorption von kolloidalem Silber an BariumsuLfat 

Die gemaB Beispiel 3 erhaltene Suspension aus Silbernitrat, Gelatine und Bariumsulfat wird durch Filtration vom L6- 
sungsmittel und anschiieBend durch Nachwaschen zunachst mit ca. 5%-iger Ammoniaklosung und dann mehrmals mit 40 
aqua dest. von alien niedermolekularen organischen Verbindungen befreit. Der Filterriickstand liefert nach Lufttrock- 
nung bei 75°C analog Beispiel 3 ein homogenes Material. Auch dieser Prozess kann mehrmals wiederholt werden. 



Beispiel 5 

Bestimmung der antibakteriellen Wirksamkeit 



45 



Zur Bestimmung der Besiedelbarkeit der erfindungsgemaBen Kunststoffkorper mit Keimen wurden jeweils fiinf zylin- 
derfbrmige Proben des entsprechenden KunststofFs (Durchmesser 3 mm, Lange 13 mm) mit einer Zusammensetzung 
enthaltend Staphylococcus epidermis in einer Trypcase-Soy-Broth-Nahrlosung bei 175°C inkubiert. Folgende Kunst- 50 
stoffkorper wurden untersucht (Nummer 1 ist handelsublich und unbehandelt, Nummer 2 und 3 sind erfindungsgemaB): 
Priifkorper 1: Stuck aus einem PU-Katheter derFirma Arrow (Es 04701) 
Priifkorper 2: gemaB Beispiel 2 der vorliegenden Erfindung 
Priifkorper 3: gemaB Beispiel 3 der vorliegenden Erfindung. 

Die jeweils 5 Priifkorper wurden vier Testreihen unter folgenden Bedingungen unterzogen: 55 
Testreihe 1: anfangliche Konzentration von Staphylococcus epidermis 5 x lO^CFU/ml 
Testreihe 2: anfangliche Konzentration von Staphylococcus epidermis 10 8 CFU/ml 

Testreihe 3: wie Testreihe 1, jedoch noch einer 5-stundigen Vorinkubation in physiologischer Pufferlosung bei 37°C ge- 
messen 

Testreihe 4: wie Testreihe 1, wobei die Kunststoffkorper mit steril filtriertem natiirlichen Harn bei 37°C 4 Stunden lang 60 
vorbehandelt wurden. 

Tabelle 1 zeigt die Anzahl der besiedelten Kunststoffkorper. Bestimmt wurde dies durch visuelle Kontrolle. 

65 
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Tabelle 1 





PriifkSrper- 
Typ 


Zahl der besiedelten Prtifkorper 


Testreihe 1 


Testreihe 2 


Testreihe 3 


Testreihe 4 


Vergleich 


1 


3 


5 


4 


5 


Erfmdung 


2 


0 


0 


0 


0 


3 


0 


3 


0 


0 



10 Die Kathetermaterialien zeigen nach dem Compoundieren keine Beeintrachtigung der fiir therapeutische Zwecke no- 
tigen mechanischen Eigenschaflen (Rauhigkeit, Homogenitat und Elastizitat). Hierbei kann das Verfahren gut an wech- 
selnde Anforderungen im Produktionsprozess angepaBt werden, da die antimikrobielle Wirksamkeit unabhangig davon 
erhalten bleibt ob das Silber iiber eine Beschichtung der Polyurethan-Pellets (Beispiel 2) oder iiber das Rontgenkontrast- 
mittel (Beispiel 3 und 4) in das Polymermaterial eingebracht wird. 

15 Die erfindungsgemaBen Kunststoffgegenstande zeigen bei vergleichbar geringer Toxizitat eine significant hohere an- 
timikrobieUe Wirksamkeit hinsichtlich Adharenz und Biofilmbildung sowie ein deutlich verbessertes Langzeitverbalten 
als bisherige Werkstoffe. 

Die erfindungsgemaBen Herstellungsverfahren sind gut kontrollierbar, kostengiinstig und fiir eine Produktion im gro- 
Beren MaBstab geeignet. Zusatzlich wurde mit Beispiel 4 ein Verfahren ausgearbeitet alle "Hilfschemikalien" aus dem 
20 anorganischen Kontrastmittel zu entferaen, so daB eine Zerufizierung des Verfahrens keine Probleme bereiten sollte. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines antimikrobiellen Kunststoffkorpers, umfassend das Formen eines Vorprodukts, 
25 dadurch gekennzeichnet, daB vor dem Formen rnindestens ein Bestandteil des Vorprodukts mit einem Metallkol- 

loid behandelt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Vorprodukt aus eihem oder mehreren polymeren Materialien besteht. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Vorprodukt aus Polyurethan besteht 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei den Kunststoffvorprodukt neben den polymeren Werkstof- 
30 fen weitere Additive zugegeben werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Additive aus anorganischen Teilchen bestehen. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die anorganischen Teilchen Bariumsulfat, Calciumsulfat, Strontiumsulfat, H- 
tanoxid, Aluminiumoxid, Siliziumoxid, Zeolithe, Ghmmer, Talk oder Kaolin umfassen. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die anorganischen Teilchen Bariumsulfat umfassen. 

35 8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei eines oder mehrere der \forproduktbestandteile mit dem kol- 

loiden Metall behandelt werden. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 7, wobei sowohl der Kunststoff als auch die anorganischen Teilchen 
mit dem kolloiden Metall behandelt werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 7, wobei die anorganischen Teilchen mit dem Metallkoiloid behan- 
40 delt werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, wobei das Metallkoiloid kolloidales Silber ist. 

12. Verfahren nach einerri der Anspriiche 1 bis 11, wobei das behandelte Vorprodukt durch Mischen, Kneten, Ex- 
trudieren, SpritzgieBen oder (HeiB)pressen in die endgultige Form gebracht wird. ' 

13. Kunststoffkorper erhaltlich nach einem der Anspriiche 1 bis 12. 
45 14. Kunststoffkorper nach Anspruch 13 in Form eines Katheters. 
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